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The present invention relates to a filtering cosmetic composition containing, in a cosmetically acceptable carrier, at least 
one synthetic or natural liposoluble hydrocarbonated polymer bearing at least one UV absorbing group and at least one organo- 
polysiloxane bearing at least one UV absorbing group, the weight ratio between the hydrocabonated filter polymer and the filter 
organopolysiloxane being comprised between 0.1 and 5, and preferably between 0.2 and 2.5. Application to the protection of hu- 
man epiderm and hair against ultraviolet radiation of wavelengths comprised between 280 and 400 nm. 

(57)Abrege 

La presente invention conceme une composition cosmetique filtrante contenant, dans un support cosmetiquement accepta- 
ble, au moins un polymere hydrocarbon^ liposoluble synthetique ou naturel porteur d'au moins un groupement absorbant les UV 
et au moins un organopolysiloxane porteur d'au moins un groupement absorbant les UV, le rapport en poids entre le polymere 
filtre hydrocabone et I'organopolysiloxane filtre etant compris entre 0,1 et 5, et de preference entre 0,2 et 2,5. Application a la pro- 
tection de Tepiderme humain et des cheveux contre le rayonnement ultraviolet de longueurs d'onde comprises entre 280 et 400 
nm. 
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1 

Composition cosmitiqu^ filtrante contenant un v nNmAre filtre 
liposoluble d structure hydrocarbonie &t una sil icone filtre. 

La presente invention a pour objet une composition cosni6tique 
5 destinee a prot6ger Jes fibres keratiniques, et plus particxilierement la 

peau et les cheveux, contre les effets ndfastes du rayonnement 
ultraviolet et contenant en association, un polymere hydrocarbond 
liposoluble filtrant les UV et un organopolysiloxane filtrant les UV, 
On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde 
10 comprises entre 280 nm et 400 nm penmettent le brunissement de 
r^piderme hxmiain et que les rayons de longueurs d'onde comprises 
entre 280 et 320 nm, connues sous la ddnomination- d*UV-B, 
provoquent des 6rythemes et des brulures cutanees qui peuvent nuire 
au developpement du bronzage ; ce rayonnement UV-B doit done etre 
15 filtre. 

On sait egalement que les rayons UV-A, de longueurs d'onde 
comprises entre 320 et 400 nm, provoquant le brunissement de la peau, 
sont susceptibles d'induire ime alteration de celle-ci, notamment dans 
le cas d'une peau sensible du d'une peau continuellement expos6e au 

20 rayonnement solaire. Les rayons UV-A provoquent en particulier une 
perte d'elasticite de la peau et Tapparition de rides conduisant a un 
vieillissement premature, lis favorisent le declenchement de la 
reaction erythemateuse ou amplifient cette reaction chez certains 
sujets et peuvent meme etre a Torigine de reactions phototoxiques ou 

25 photoallergiques. 

n est souhaitable que les compositions filtrant les UV prdsentent, 
outre XHi bon indice de protection dans TUV-A et TUV-B, de bonnes 
proprietes cosm^tiques ainsi qu'une boime r^manence a I'eau, c'est-a- 
dire une bonne stabilite de Tindice de protection au cours du temps, 

30 notamment apres la douche ou la baignade. 

L'indice de protection ou IP pent s'exprimer par le rapport du 
temps d'irradiation n^cessaire pour atteindre le seuil erythematogene 
avec le filtre UV au temps n6cessaire pour atteindre le seuil 
erythematogene sans filtre UV. 

35 On a d6ja propose des compositions cosm€tiques protectrices de 
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repideime Humain, ou anti-solaires, reiifeimant des polymeres fatres. 
On appellera "polymere filtre" un polymere hydrocgrbone synthetique 
ou natxirel porteur d'au moins un groupement absorbant les XJV- 

On a cependant constate qtte ces compositions presentent des 
proprietes cosmetiques encore insnffisantes et fonnent sot la peau des 
films qui ne sent pas toujours souples et continus. 

On a ^galement deja proposd Tutilisation d'oiganopolysiloxanes 
filtrant les UV ou "silicQnes filtres" dans des compositions 
cosmetiques protectrices de I^idemie humain. On appellera "siHcone 
filtre" une silicone renfemiant au moins un groupement absorbant les 
UV. Ces compositions presentent de bonnes proprietes cosm6tiques 
mais la demanderesse a constat^ que leur remanence a Teau etait 

g^neralement trop faible. 

La demanderesse a d^couyert que rassociation d'un polymere 
15 Hposoluble et dW siKcone filtre peimettait de remedier aux 
incony6nients des compositions de Tart ant^rieur. 

L'assoc^tion s'^lbn linvention permet en effet de pallier aox 
insuffisances du polymere au niveau des propri6t€s cosmetiques et 
notamment au niveau de I'eifet coHant, de I'^taiement et de la douceur 
20 sans toutefois. ce qui est suiprenant. diminuer ses bonnes propri6t6s 

de r6manence. . . 

Les compositions, selon Tinvention, pr€sentent done des 
proprietes cosmetiques ameiiorees associees a'une bonne remanence a 
I'eau. 

25 n s'est av6re qu^en outre les " compositions selon I'invention 

fonnaient un film protecteur continu.et souple sur la peau. 

L'invention a done pour objet. une composition cosmetique 
protectrice des fibres Iceratiniques et notamment de la peau et des 
cheveux, renfennant dans un support cosmdtiquement acceptable, au 

30 moins un polymere filtre hydrocarbon6 Hposoluble et au moins un 
organopolysiloxane filtrant les UV, le rapport en poids entre le 
polymere filtre et la silicone ffltie etant compris entre 0,1 et 5, et de 
preference entre 0,2 et 2,5. 

L'invention a egalement pour objet un precede de protection de 

35 repidenne bumain et des cheveux centre le rayomiement ultraviolet au 
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moyen de ladite composition. 

Les polymeres filtres k chaxne hydrocarbon^e liposolubles utilises 
selon rinvention peuvent etre 

a) des polymeres a structure poly^thylenique eventuellement 
substitute, de poly6thyleneimine, de chitine ou de chitosane, sur 
lesquels sont grefftes des molecules absorbant le rayoimement ultra- 
violet par rintermediaire d'une fonction ester, amide, ether, thioether, 
sulfonyle ou acyle, 

b) des polymeres resultant de Thomo- ou de la copolymerisation 
de molecules absorbant le rayoimement ultraviolet ("monomeres 
filtres*') portant un groupement insaturt choisi parand les radicaxix : 
allyle, vinyle, acrylamide, methacrylamide, vinyloxycarbonyimtthyle, 
acrylamidoalkyle et notamment acrylamidom6thyle, mtthacrylamido- 
alkyle, acrylaniido(ph€nyl)alkyle. methacrylamido(phenyl)alkyle, 
acryloxy, acryloxyalkyle et acryloxypolyoxyethylene, avec 
Eventuellement d'autres monomeres insaturds. 

A titre de molecules absorbant le rayonnement ultraviolet, on peut 
citer les composes suivants : 

- le benzylidene camphre et ses deriv€s substitu6s sur le noyau 
benzenique 

- risophtalylidene camphre et le terephtalylidene camphre 
Eventuellement substitues sur le noyau benzenique 

- Facide cinnamique eventuellement substime par im ou plusieurs 
groupes alcoxy inferieurs et ses esters, 

- Tacide salicyHque et ses esters, 

- Tacide benzoique et ses esters, 

- Tacide p-aminobenzoique et ses derives alkylEs sur le 
groupement amino et leurs esters 

- les hydroxybenzoph6nones eventuellement substitutes 

- le dibenzoylmtthane Eventuellement substituE 

- le benzotriazole et les 2-arylbenzotriazoles 

- les 2 arylbenzimidazoles 
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- les 2-arylbenzofuratmes 

- les 2-arylbenzoxazoIes 

- les 2-arylmdoles 

- les mono- ou diphenylcyanoaaylates 

- les absorbeurs de smictufe cotanarinique, 

A titre de mbnomeres insatures copolymerisables avec les "mono- 
meres filtres", on pent citer : 

les acides acrylique. mdtfaacryUque, itaconique, crotonique ou 
leurs esters, raciylamide et ses derives, le methacrylamide et ses deri- 
ves, racrylonitrile, le md&acrylonitrile, le styrene, ra-methylstyrene, 
Ksoprene, le butadiene, Tethylene, le propylene, les esters vinyEqaes, 
les Others vinyliques, les chlorures et fluorures de vinyle, le chlorure 
de vinylidene. la N-vinylpyrroHdone, la N-m^thacryloyl D-glucosami- 
ne et les monoesters et diesters des acides mal6ique et fumarique. 
15 Dans la pr6sente invention,, on entendra par "polymere Hposolu- 

ble" un polymere insoluble dans I'eau a une concentration superieure a 
6.1% en poids i temperature ambiante et soluble ou dispersible dans 
une huile cosm€tique telle que I'adipate d'isopropyle a une concentra- 
tion d'au moins 1% en poids a temperature ambiante. 

A titre de polymeres filtres k chafiie hydrocaibon^e liposolubles 
pouvant etre utilises selon I'invention, on pent citer k titre 
d'exemples : 



20 



25 



1) les polymeres comportant des motifs de fomixile (I) 




(D 



30 



dans laqaelle 
Z d^signe : 
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a) - CONHCHjX, A d6signant un atome d'hydrogene et X d6si- 
gnant un groupement aromatique absorbeiir dUV, tels que ceux ddcrits 
dans les brevets fran$ais n" 2 597 336, 2 237 912, 2 359 857 et 
2 596 400, dans lesquels X est de preference choisi pamii les radi- 

5 caux benzylidene camphre, dventuellement substitu€s en positions 3 et 
4 par un radical alcoxy en C1-C12 ou par un radical methylfenedioxy, 
les radicaux 2-(2'-hydroxyph6nyl)ben20triazole 6ventuellement substi- 
tu^s en position 5' par un radical m^thyle ou tert.-octyle, le radical 4- 
m^thoxy 4'-tert.-butyl-diben2oylm6thane, les radicaux 4-hydroxyben- 

10 zophenone, 2-hydroxybenzophenone 6ventuellement substituee par un 
groupement methoxy en position 4, les radicaux d^rivds de 4-hydroxy- 
coumarine et 7-hydroxycoumarine; 



15 




ou n est 0 ou 1 

lorsque n = 0, A repr^sente un atome d'hydrogene; 
lorsque n = 1, A repr6sente un atome d'hydrogene ou un radical 
25 m^thyle, 

Rj, R2, R3, R4, R5, identiques ou diff^rents, 
representent un atome d'hydrogfene, un radical alkyle lin€aire ou rami- 
fi6 ayant de 1 ^ 8 atomes de carbone, ion radical alcoxy ayant de 1 & 4 
atomes de carbone, vn radical diallcylamino ou dialkylaminoalkyle de 

— «> 

30 formule : 



fTEUn-tE DE REMFLACEMENT 



6 



5 ... " 

dans laqueHe m est I a 3 et Rg repr&ente mi radical m€tfayle ou etbyle, 
lesdits radicaux 6tant eventueUeanent quatenrises a I'aide d'lm agent de 
quateimsation pris dans le gronpe constitu6 pax le chlomre de methy- 
le, le bromure de dodecyle, le sulfate de dimetfayle et lacide chloroa- 

10 cetique; 

Y etant ntd. ou pouviant designer - CH2-, -CHCCH-)-, 
>H-CH2-CH(CH3)2. ^BrCn^C^, -CiCRiirCHr^ -ccs poly- 
meres etant d€crits dans le brevet firangais n? 2 617 399; 

15 2) les polymeres derives d'ac^tate- de vinyle comportant le motif 

de foimule (II) 

L 6 (H) 

20 CH2-O-C-F 

O 

dans laqueHe F repr^sente un radical absorbeiir d'UV, tels que ceux 
decrits dans les brevets frangais n« 2 197 023 et 2 359 856; 

le crroupement F-C-O 6tant choisi de pr6f6rence parmi les groupes 
25 £ 

p-dialkyl(Ci-C4)aminobenzoate, cinnamate 6ventueUement substitu6 
par un methoxy, saKcylate, dipMnylcyandacrylate et flnfenate ou 3'- 
trifluoromethyldipbenylamine 2-carbQxylate; 

3) les copolymeres de poly6thyleneimine de poids moleculaire 
comptis entre 500 et IGOOOO et de chiorure d'acide para dialkyl (Cp 
C4) aminobenzoique tels que ceux decrits dans le brevet US 3 864 473; 
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15 



20 



25 



4) les copolymeres de monomeres a insaturations ^thyleniques et 
de derives d'acide 4-(N^-diallylaniino)benzoique ou ses esters tels 
que ceux decrits dans le brevet US 3 795 733; 

5) les produits de polymerisation des monomferes de formule 



dans laquelle 

R designe -QQ— ^ ou -(GH2CH2-C%- . 

X designant un radical divalent alkylene, arylene, alkylarylene, 

n = 1 a 1000, 

R* ddsigne OH, N(Ri)2, 

Rj d6signe H, alkyle, aryle, alkylaryle, 

les radicaux alkyle ayant de 1 ^ 20 atomes de carbone, 

tels que ceux decrits par exemple dans le brevet WO 88/09783; 

6) les polym&res d€riv6s de chitine et de chitosane portant au 
moins un groupement absorbeur d'UV de fcimule : 



CH2= CH-C-R-Q - C 





H jlj — Y 



CH2OX 
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dans laquelle : 

X et Y, mdependanrnient I'un de I'autrc, designent bydrogene, rni radi- 
cal benzoyle de formule (TV) ou vat radical cimiamoyle de formule (V) 
et Y peut aussi designer acetyle : 



10 



C=0 



(TV) 





15 



forttrales dans lesquelles : 

KK et r3, identiques ou differents, designent hydrogene, al- 

coxy en C1-C4, hydroxy ou 



20 



— n; 



\r4 



25 R"^ d^signant hydrogene, aUcyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C2-C4 
ou dihydroxyaikyle en C2-C4 sous reserve qu'au moins un des groupe- 
ments kK R^ ou R^ ne designe pas h>'drogene et qu'au plus un des 
groupanents R-^, R^ ou R^ designe 



30 



R^ 
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designe alcoxy en C1-C4 
p = 3 - 20 000, 

sous reserve que lorsque X designe hydrogene, Y ne d6signe ni hydro- 
gfene, ni ac6tyle; 

5 de tels polymeires sont diScrits dans la demande de brevet allemand 

n*>3 912 122. 

Les polymeres filtres liposolubles a chaine hydrocarbon6e 
pT6f6T6s selon I'invention sont les polyacrylamides k greffons X 
benzylidenecamphre ou 2-(2'-hydroxyph6nyl)benzotriazole dventuel- 
10 lement substitu6s tels que d^finis ci-dessus en 1) a). 

Les polymeres filtres h. chaine siloxanique utilises selon I'inven- 
tion sont des diorganopolysiloxanes comportant dans leur molecule au 
moins une unit€ de formule : 

15 

X-H-O 3-a (VI) 



dans laquelle 

R' designe im groiipe hydrocarbone satur6 ou insatur6 en CJ-C3Q, 
un groupe hydrocarbon^ halog6nd en Cj-Cg ou im groupe trim€thyl- 
silyloxy; 

a = 1 ou 2; 

X = -A-Y 

ou A repr€sente un radical divalent hydrocarbon^ aliphatique ou aro- 
matique comportant au moins 2 atomes de carbone et renfermant 6ven- 
tuellement un ou plusieurs atomes d'oxyg^ne; 

Y repr^sente le reste d'une molecule filtrant le rayonnement ultra- 
violet. 

En plus des unites de formule (VI) le diorganopolysiloxane peut 
comporter des unites de forraules : 
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! 

RV ^Si04-b (VH) et Z-Si-03-a (VHE) 

2. 



dans lesqueUes et a ont la meme sigofficatioii que dans la fonnule 
(VD; • • 

b est mi nombre entier ddsignant 1, 2 ou 3; 
10 Z = - O - Y , Y ayant la meme signification que dans la fonnule 

(VD- 

A litre de grox^e hydrocarbon^, ou pent citer les radicaux alkyle 
en C1-C30, alc6nyle en C2-C30* cycloalkyle ou aromatique comme 
phenyle ou tolyle. 

15 A titre de groupe hydrocarbon^ halog^ne, on peut citer le radical 

3 3,3,-trifluoropropyle. 

Dans le diorganopolysiloxane constitu6 de motifs <VI) et eventuel- 
lement (VII> et (VUI), au moins 40% en nombre des radicaux R' sont 
des radicaux meihyle. Le nombre total des unites CVI), (VII) et (VHI) 

20 est de preference iuferiemr ou egal a 250 et est compris en particuHer 

entre 2 et 50. 

Y represente de preference un reste : 

- benzylidene camphre eventaeUement substime sur le noyau ben- 
z^nique par des radicaux hydroxyle, allcyle ou alcoxy en Cj-Cg; 
25 - benzalmalonate de dialkyle en Ci-Cg, eventuellement substitu6 

sur le noyau benzenique par des radicaux hydroxy, alkyle ou alcoxy en 

^ -^'2-(2'-hydroxyph6nyl)benzotriazoIe portant ^ventueHement sur 

l^m des noyaux aromatiques des substituants alkyle en Cj-Cg ou 

30 alc€nyle en C^C^, haiogene. alcoxy, carboxy, hydroxy, amino ou 

t6traalkylpip€ridyle; 

_ dibenzoyhn€tfaane portant €venmeUement des substimants alkyle 

ou alcoxy en Ci-Cg: ou hydroxy, 

_ benzophenone portant eventueUranent des substituants alkyle ou 

35 alcoxy en Cj-Q ou hydroxy; 
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- benzoate substitu6 par des radicaux hydroxy, alcoxy en Cj-Cg, 
ammo ou mono ou di(Ci-Cgalkyl)amino; 

- cinnamate portant ^ventuellement des substituants hydroxy, 
alkyle ou alcoxy en Cj-Cg, amino ou mono ou diCCj-Cg) alkylamino; 

- bis - ou tris .(ph^nylaciylate) eventuellement substitue par des 
radicaux hydroxy ou alcoxy en C^-C^. 

De tels polymeres filtres a chaine siloxanique sont decrits dans les 
demandes de brevet europden ii° 0 335 777, 0 305 059, 0 392 882, 
0 388 218. 0 392 883, 0 350314, 0 383 655 et 0 389 337 et dans les 
demandes de brevet fran§ais 2 550 787 et 2 657 351 et dans les 
brevets ameiicains n° 4 696 969, 4 554 369, 4 545 980, 4 562 278, 
3 513 184 et 4 859 759. 

Les silicones filtres pref6rees pour etre utilisees selon I'invention 
sont celles dans lesquelles le radical Y d€signe un reste benzylidene 
camphre, 2-(2'-hydroxyphenyl)benzotriazole ou cinnamate eventuel- 
lement substitud tel que defini ci-dessus. 

Les compositions protectrices de I'^piderme humain selon 
I'invention peuvent se presenter sous la. forme d'6mulsions, de lotions, 
de gels, dTitiiles, de batonnets solides, de dispersions v6siculaires ou 
sous forme de compositions pour aerosol. 

La concentration totale en polymere filtre et silicone filtre varie 
de 0,5 a 15% en poids par rapport au poids total de la composition. 

EUes peuvent contenir les adjuvants cosmetiques habimellement 
utilises dans ce type de compositions tels que des epaississants, des 
adoucissants, des humectants, des tensio-actifs, des conservateurs, des 
anti-mousses, des parfums, des huiles, des cires, des propulseurs, des 
colorants et/ou des pigments ayant pour fonction de colorer la 
composition elle-meme ou la peau. 

Comme solvant de solubilisation, on pent utiliser une huile, une 
cire et de fagon g6n€rale tout corps gras, un monoalcool ou un polyol 
inferieur, un benzoate d'alcools en Cjj-Cjj ou leurs melanges. Les 
monoalcools ou polyols plus particulierement pr6fer6s sont I'ethanol, 
I'isopropanol, le propyleneglycol, la glycerine et le sorbitol. 

Une forme de realisation de Tinvention est une dmulsion sous 
forme de creme ou de lait protecteurs comprenant en plus du polymere 
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filtre et de la siHcone filtre, des alcools gras/ des esters d'acides gras, 
de la lanoEne, des hufles on ciies naturenes ou synthetiques et des 
6mulsioimaiits en presence d'eau. 

Une autre forme de r^aKsation est constitu6 par des lotions 
huileases a base .d'hniles et cires natureHes ou synth^tiques, de 
lanoKne et d'esters decides gras, notamment de triglycerides d'acides 
gras, ou par des lotions ol^oalcooHques I. base d'un alcool inf^rieur tel 
que imanol et d'un glycol tel que le propylfeneglycol et/ou d'un 
polyol tel que la glycerine et dliuiles, de cires et d^esters d'acides gras 
tels que les triglycerides d'acides gras. 

La composition cosmetique de I'invention peut egalement etre un 
gel alcoolique comprenant un ou plusieurs alcools ou polyols 
inferieurs tels que lethanol. le propylene glycol ou la glycerine et un 
epaississant tel que la siHce. Les gels oieoalcooliques contiennent en 
outre une hufle ou une ore namreUe ou synthetique. 

- Les batonnets soKdes sont constim€s de cites et dliuiles 
natureHes ou synthetiques, d'alcools gras, d'esters d'acides gras, de 

lanoBne et aulres corps .^ras- 

Dans le cas o^ la composition se pr&ente sous forme de 
dispersion vesiculaire de lipides amphiplules ioniques ou non 
ioniques, on la prepare selon des proced€s connus. par exemple en 
faisant gonfler les lipides dans une solution aqueuse pour former des 
spherules dispersees dans le milieu aqueux comme decrit dans I'article 
BANGHAM. STANDISH and WATKINS, J. MoL Biol. 12. 238 (1965) 
ou dans les brevets FR 2 315 991 et 2 416 008, 

Dans le cas d'une composition conditionn€e en a€rosol, on utilise 
les propulseurs classiques bien connus de r6tat de la technique. 

La pr€sente invention vise Egalement les compositions 
cosm6tiques anti-solaires contenant au moins un polymere filtre et une 
silicone ffltre et pouvant contenir d'autres filtres UV-B et/ou UV-A. 

Dans ce cas. la quantitd totale de filtres. presents dans la 
composition, anti-solaire est comprise entre 0.5 et 20% en poids par 
rapport au poidS total de la composition anti-solaire. 

Ces compositions anti-solalres se pr&entent sous les fomies 
incfiquees ci-dessus pour les compositions protectrices de r€pidemie 
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humain, 

Lorsque la composition cosmetique scion Tinvention est destinee ^ 
proteger des rayons UV les cheveux naturels ou sensibilis€s, cette 
composition peut se presenter sous foraie de shampooing, de lotion, de 
gel ou emulsion a rincer, a appliquer avant ou apres le shampooing, 
avant ou apres coloration ou decoloration, avant ou apres permanente 
ou d^fnsage, de lotion ou gel coiffants ou traitants, de lotion ou gel 
povir le brushing ou la mise en plis, de spray de coiffage, de laque 
pour cheveux, de composition de peraianente ou de d^frisage, de 
coloration ou decoloration des cheveux. Cette composition peut 
contenir divers adjuvants utilises dans ce type de composition, tels que 
des agents tensio-actifs, des 6paississants, des polymeres, des 
adoucissants, des conservateurs, des stabilisateurs de mousse, des 
electrolytes, des solvants organiques, des huiles, des cires, des agents 
anti-gras, des colorants et/ou pigments ayant pour fonction de colorer 
la composition eUe-meme ou la chevelure ou tout autre ingredient 
habituellement utilise dans le domaine capillaire. 

Dans ce cas la concentration totale en polymere filtre et en 
silicone filtre varie de 0,25 a 5% en poids par rapport au poids total de 
la composition capillaire. 

Cette composition capillaire peut egalement contenir d'autres 
filtres UV-B et/ou UV-A. 

La pr^sente invention a aussi pour objet un precede de protection 
de Tepiderme humain et des cheveux centre les rayons UV consistant a 
appliquer sur la peau ou les cheveux une quantite efficace d'une 
composition cosmdtique teUe que ddfinie ci-dessus. 

L'invention sera mieux illustr€e par les exemples non limitatifs ci- 
apres. 
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HXEMPLE 1 

On prepare une" Emulsion antisolaire hoae-dansn 
compositioii suivante : 

- Polyaciylamide a.greffons benzylidenecaniphre decrit 
dans I'exemple 1 du brevet frangais xl*" 2 597 336, 
constita6 d'timt€s : 




- Polydim6thylsfloxane a greffons 4 -trimethyleneoxy- 
3-benzylidenecamphre correspondant a la demande 
de brevet EP 0335 777, de formule : 



CRs CH3 CH3 
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- Mdlange d'alcool c6tylst6arylique et d'alcool 
c6tylst^arylique oxy6thyl€n6 h. 33 moles d'oxyde 
d'6thylene vendu sous la denomination 

"SINNOWAX AO" par la social HENKEL 7 g 

• Melange de mono jet dist6arate de glycerol non 
auto^mulsionnable 2 g 

■ Benzoate d'alcools en Cj2-Ci5 vendu sous la 
denomination "FINSOLV TN" par la Soci6t6 

wrrco 15 g 

• Polydim6thylsiloxane 1.5 g 

• Alcool cetylique 1.5 g 
-Glycerine 20- g 

• Conservateurs, parfiam qs 

-Eau qsp 100 g 



EXEMPLES 2 a 5 

On prepare des Emulsions en rempla9ant dans I'^mulsion de 
I'exemple 1 le polymere filtre et la silicone filtre par les composes 
suivants : 

EXEMPLE 2 

- Polyacrylamide h. greffons 4-hexyloxybenzylidenecamphre 
dont la preparation est d6crite dans Texemple 5 du brevet 
frangais n" 2 596 400, constime de motifs de formule : 5 g 
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- Polydimetliylsiloxane a gieffons 2K3^trimethyleiie-2'-hydroxy-5'- 
m6tliylpheiiyl)benzotriazaIe, de rexemple X de la demande EP-A 
0 392 883* de fpnnule : 

^.CH3 - r CH3 



5 g 



|H3 



CH3 - Si - 0--Si - O 



I 

Si - 0\ Si - CH3 



CH3 GH3. 5 (ai2)3 



5 ■ CH3 




15 



20 



25 



F XEMPLE 3 

- Polymere filtre a greffons deriv6s de benzotiiazole comprenant 
20% de motifs de foraiule : . 



-E 



CH— 
C4H9 



■GH, 



et 80% de motifs de foraaule : 
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10 




15 



20 



25 



30 



5 

La masse moleculaire de ce polymere a etd definie par 
chromatographie en phase gazeuse sur coloraie Microstyragel, ^luant 
t^trahydrofuranne, 6talon polystyrene. Le sommet de la courbe de 
distribution des masses se sime a M = 8 000, 60% de la surface de la 
courbe €tant comprise entre les masses 3 000 et 18 000. 
- Polydim6thylsiloxane h. greffons 2-m^thyl 
3-(4'-dimethylaminobenzoyloxy)propylene 

de formule : ^ S 



CH3 CH3 CH3 



CH3 Si 



CH3 L 



O— Si- 



O— Si 



CH3 



O Si CH3 
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RXHMPLE 4 

- Polyacrylamide filtie de l'exeii5)le 1 5 g 

- Melange de polydimethylsiloxanes a gieffons 4'-trim€thyleneoxy 
3-benzylidenecamphie et 4'-oxy 3-benzylidenecamphre, prepare 
selon la demande EP 0335 777, ayant pour fonnxde : 



5 <f 



CHj CH3 _ CH3 CH3 CH3 

CH3 - Si- o£si— o^Si — oJ-£si — ^37^' 

CH3 CH3 (CH2)3 OBC GH3 

OBC 



constitu6 d'environ ; 
15 - 55% de polydim€thylsiloxane dans lequel x = 0 a 20, y - 1 ^ 4, z = 0 
- 5% de poIydmi6thylsiloxane dans lequel x = 0 a 21, y =s 0, z = 1 ^ 4 
_ 40% de polydim^tfaylsiloxane dans lequel x = 0 ^ 16, y = 1 ^ 3, 

z = 1 a 3, 

BC designant le radical 3-benzyKdfenecainphre. 
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EXEMPLE 5 

- Polymere filtre a greffons d6riv6s de benzotiiazole 
de I'exemple 3 

- Polydim^thylsiloxane k greffons 2-(3'-trim6thylene- 
2'-hydroxy-5'-m6thylph€nyl)benzotriazole selon 
lademandeEP 0392 883 



10 



15 




CH3 


r ™3 1 


c 


Si 0- 


_li — 0. 


—Si 


CH3 


. CH3 . 


4 G 
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EXEMPLE 6 



On prepare une huile solaire de composition suivante : 



25 - Polyacrylamide filtre de I'exemple 1 

- Polydim6thylsiloxane filtre de I'exemple 1 

- Ester palmitique du 2-6thylhexyl glycerol ether 

- Conservateurs qs 

- Adipate de diisopropyle qsp 



10 g 
4 g 
36 g 



100 



g 
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RyHMPLE 7 

On prepare tme huile soMre de composMon suivante : 

- Palyacrylainide filtre de Texemple 1 

- Silicone filtre de I'exeniple 4 

- Ester palmitique du 2-ethylliexylglyc6roletfaer 36 

- Conservateurs is 

- Adipate de diisopropyle . qsp 



10 g 
4 g 



cr 



100 g 



FXEMPLE 8 

On prepare un som protecteur capiDaire a rincer de composition 



snivante 



1 a 



1 

^ ts 



- Polyaaylamide filtre de I'exemple 1 

- Silicone filtre de I'exemple 4 0''' 

- Melange d'alcool c^tylstearylique et tfalcool 
cetylst^aryKque oxyediylene a 33 iholes d'oxyde 
d'^thylene 

0 5 

- Monoethanolamide de coprak ^' 

- Gomme de xanthane vendtre sous la 
d6nominatioii "KELTROL T" par la 
SocieteKELCO 

- Conservateurs* parfiiin . / ^ 

HCl ^ pH=6,5 



cr 



cr 
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EXEMPLE 9 

On prepare une creme solaire sous forme d'emulsion E/H de 



composition suivante : 

5 - Polyacrylamide filtre de Texemple 1 3 g 

- Silicone filtre de I'exemple 4 6 g 

- 2-octyl dodecanol-1 10 g 

- Stdarate de magnesium 4 g 

- LanoKne hydrog6nee 1 g 
10 - Lanoline 4 g 

- Cire d'abeilles 5 g 

- Sesquioleate de sorbitan vendu sous la 

denomination "ARLACEL 83" par la Societe ICI 4,5 g 

- Melange de mono- et disterate de glycerol et de 

15 st6arate de potassium 1 g 

- Compost de foimule ci-dessous prepare selon 

le brevet fran9ais n** 2 281 744 20 • g 



C,sH.i - COO - CHo - CH - GH, - O - CHj - CH - C2H5 
20 " ^1 z ^ ^ D 

OH C4H9 

- Huile de vaseline 7 g 

- Parfum, conservateurs qs 

- Eau qsp 100 g 
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T3FVRNDTCATIONS 

1. Composition cosm€tique filtrant le rayormement ultraviolet de 
longueurs d'onde comprises entre 280 et 40pmn, caracteiisee par le 
fait qu'elle comprend, dans un support cosm6tiquement acceptable, au 
moins un polymere hydrocarbon^ Hposoluble syntbetique ou naturel 
porteur d'au moins un groupement absorbant les ultraviolets et au 
moins un organopolysfloxane porteur d'au moins un groupe absorbant 
les ultraviolets, le rapport en poids du polymere filtre a I'organo- 
polysiloxane filtre 6tant compris entre 0,1 et 5. 

2. Composition cosmetique filtrante selon la revendication 1, 
caiaet6iisee par le fait que le rapport en poids du polymere ffltre a 
Torganopolysiloxane filtre est compris entre 0,2 et 2,5. 

3. Composition cosmetique selon la revendication 1 ou 2, 
caracterisee par le fait que les polymeres ffltres hydrocarbones 

15 Hposolubles sont des polymeres a structure polyetiiylenique 
6ventuellement substimee^ de poly€thyleneimme, de chitine et de 
:chitosane, sur lesquels "sont ' greff^es des . moKcules absorbant le 
rayonnement ulttaviolet par I'mterm^diaire d'une fonction ester, 
amide, 6tiier, thio6ther, sulfonyle ou acyle. . 

20 4. Composition cosmetique . selon la revendication 1 ou 2, 

caractetis6e par le fait que les poljroferes filttes hydrocarbones 
liposolubles sont des polyrperes resultant de ITiomo- ou de la 
copolymerisadon de molecules absorbant ie rayonnement ultraviolet 
portant un groupement in$atur6 choisi pantti les. radicaux aHyle, 

25 vinyle, acrylamide, metfaacrylamide, vinyloxycarbonylm^diyle, acry- 
lamidoalkyle et notamment acrylamidomdthyle, metiiacrylamidoalkyle, 
acrylamido(phenyI)alkyle, m€tiiacryIamido(iphenyl)alkyle. acryloxy, 
acryloxyalkyle et acryloxypolyoxyethylene. 

5. Composition cosmetique selon la revendication 4, caracterise'e 

30 par le fait que les polymeres filti^s hydrocarbones Hposolubles 
r€sultent de I*homo- ou de la copolym6risation de moHcules absorbant 
le rayonnement ultraviolet portant un groupement insatur^ avec 
d'autres monomeres msamr€s choisis paimi les acides acryhque, 
mdthacrylique, itaconique, crotonique ou leurs esters, I'acrylamicie et 

35 ses derives, le methaciylamide et ses d^tiv^s, raciylonitrile, le metha- 
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crylonitrile, le styrene, ra-ni6thylstyrene, Tisoprene, le butadiene, 
I'ethylene, le propylene, les esters vinyliques, les chlorures et 
fluorures de vinyle, le chlonire de vinylidene, la N-vinylpyrrolidone, 
la N-methacryloyl D-glucosamine et les monoesters et diesters des 

5 acides mal^ique et fumarique, 

6. Composition cosmetique selon Tune quelconque des 
revendications 3" a 5, caract6ris6e par le fait que les molecules 
absorbant le rayonnement ultraviolet sont choisies partnx le 
benzylidenecamphre, Tisophtalylidenecamphre et le t^rephtalylidene 

10 camphre €ventuellement substitu6s sur le noyau benzenique, Tacide 
cinnamique dventuellenient substituiS par un ou plusieurs groupes 
alcoxy inferieurs et ses esters, Tacide salicylique et ses este-rs, lacide 
benzoique et ses esters, I'acide p-aminobenzoique et ses derives 
alkylds sxir le groupement amino et leurs esters, les hydroxybenzo- 

15 phenones eventuellement substituees, le dibenzoylm^thane 
eventuellement substitue, le benzotriazole et les 2-arylbenzotriazoles, 
les 2-arylbenzimidazoles, les 2-arylbenzofurannes, les 2- 
arylbenzoxazoles, les 2-arylindoles, les mono- ou diphdnyl- 
cyanoacrylates et les absorbeurs de structure coumarinique. 

20 7. Composition cosmetique selon Tune quelconque des 

revendications 1 a 6, caract^risee par le fait qu*elle contient un organo 
polysiloxane ou silicone filtre comportant dans sa molecule au moins 
une unite de fomiule : 

25 

X-Si-O 3-a (VI) 
2 

30 

dans laquelle R' d^signe un groupe hydrocarbone satur6 ou insature en 
CJ-C30, un groupe hydrocarbone haIogen6 en C^-Cg ou un groupe 
trimethylsilyloxy, 

a = 1 ou 2; 

X = - A - Y 
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OU A represente un radical divalent hydrocarbone aHphatique ou 
aromatique comportant au moins 2 atomes d& carbone et lenfeimant 
eventueliement un ou plusieurs atomes d'oxygene; Y represente le 
reste d'une mol6cule filtrant le rayonnement ultraviolet. 

8. Composition cosm6tique selon la revendication -7, caractfrisee 
par le fait que le diorganopolysiloxane comporte en outre des unites 
ayant pour formules : 



R-^ -Si04-b CVn) et Z-Si-03j^ (VHI) 



dans lesqueHes R' et a ont les significations indiquees dans la 
revendication 7; b est un nombre entier egal a 1, 2 ou 3; Z = -O-Y, Y 
ayarit la meme signification que dans la revendication 7, au moins 40% 
en nombre des ladicaux R' designant metbyle. 

9. Composition cosmetique selon la revendication 7 ou 8, 
caracterisee par le fait que le reste Y d'une molecule filtrant le 
rayonnement ultraviolet est un reste de benzyUdene campbre non 
substitue ou substim6 sur le noyau benzaoique par des radicaux 
bydro^gr, alkyle ou alcoxy en Cj-Cg; benzalmalonate de dialkyle en 
Ci-Cg, non substitue ou . substime sur le noyau benzenique par des 
radicaux hydroxy, alkyle ou alcoxy en Cj-Cg; 2-(2-liydroxy- 
plienyX)beuzotriazole non substime ou portaut sur Tun des noyaux 
aiomatiques des substituants alkyle en Cj-Cg. alcenyle en Cj-Cg, 
halogene, alco?Q^, carboxy, hydroxy ou amino; dibenzoylmediane non 
substime ou portant des substimants alkyle ou alcoxy en Cj-Cg ou 
hydroxy; benzophenone non substime ou portant des substimants 
alkyle ou alcoxy en q-Cg ou hydroxy; benzoate substim6 par des 
radicaux hydroxy, alcoxy en Cj-Cg. amino ou mono ou di(Ci-Cg 
alkyDamino; dnnamate non substime ou portant des substimants 
hydroxy, alkyle ou alcoxy en Ci-Cg. amino ou mono ou di(CrCg) 
alkylamino; bis- ou tris <ph€nylacrylate) non substime ou substimd par 
des radicaux hydroxy ou alco^ en C1-C4.. 
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10- Composition cosmetique filtrante selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 9, caracterisfe par le fait qu'elle constitue une 
composition protectrice de Tepideime humain sous fomie d'huile, de 
dispersion vesiculaire, d'emulsion, de lotion, de gel, de batonnet 
solide ou sous forme de composition pour aerosol et contient 0^5 a 
15% en poids de polymere filtre et silicone filtre par rapport au poids 
total de la composition. 

11. Composition cosmetique selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 9, caracteiis^e par le fait qu'eDe constitue une 
composition antisolaire sous forme d'emulsion, de lotion, dTiuile, de 
dispersion vesiculaire, de gel, de batonnet solide ou sous forme de 
composition pour aerosol, et qu'elle contient outre le polymere filtre et 
la silicone filtre, d'autres filtres UV-B ou UV-A, la concentration 
totale en agents filtrants pouvant aller jusqu'a 20% en poids sur la 
base du poids total de la composition. 

12. Composition cosmetique selon lune quelconque des 
revendications 1^9, utilisee pour la protection des cheveux centre le 
rayoimement ultraviolet, caracterisee par le fait qu'elle se prdsente 
sous forme de shampooing, de lotion, de gel ou composition a rincer, 
avant ou apres shampooing, avant ou apres coloration et decoloration, 
avant pendant ou apres permanente ou defiisage, sous forme de lotion 
ou gel coiffant ou traitant, de lotion ou gel pour le bmshing ou la mise 
en plis, de laque pour cheveux, de composition de permanente ou de 
dffrisage, de coloration ou decoloration des cheveux et contient 0,25 a 
5% en poids par rapport au poids total de la composition d*au moins un 
polymere filtre et d*au moins ime silicone filtre. 

13. Composition cosmetique filtrante selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterisee par le fait qu'elle comprend un 
poly(4-acrylamidomethyl benzylidene camphre) et un polydimethyl- 
siloxane a greffons 4 -trimethyleneoxy-3 -benzylidene camphre. 

14. Composition cosmetique selon I'une quelconque des 
revendications 1 k 12, caracterisee par le fait qu'elle contient un 
poly(3'-acrylamidomethyl-4'-hexyloxybenzylidene camphre) et un 
polydimethylsiloxane a greffons 2-(3'-trimetfaylene-2-hydroxy"5 - 
methyl)phenylbenzotria2ole. 
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15. CompositiQn cosmetique filtrante selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 12, caract^risee par le fait qu'ene contient un 
polymere filtre comportant des motifs 2-(3'-acryIamidoniethyl-2'- 
liydroxy-5'-tert.-octylphenyl)ben2otriazole et un polydimethylsiloxane 
a greffons 2-methyl -3-(4Vdiinethylaimno benzoyloxy) propylene. 

16. Composition eosmetique filtrante selon I'mie quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterisee par le fait qu^elle contient un poly 
(4'-acrylamidom€thyl benzyKdene camphre) et un melange de poly 
dimethylsiloxanes . a greffcns 4'-trim£tIiyleneoxy-3-benzyKdene 
campbre et 4-oxy-3-benzylidene campbre. 

17. Composition eosmetique filtrante selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterisee par le fait qu^elle contient un 
polymere filtre comportant des motifs 2-(3-acrylamidometbyl-2'- 
hydroxy-5'-tert.-octylphenyl)benzotriazole et un polydim6ibylsiloxane 
a greffons 2-(3-trimethylene-2'-bydroxy-5'-methylph€nyl)benzo- 

triazole. _ . . 

18. Procgde de protection de Tepidemie buraain et des cbeveux 
contre le rayonnemerit ultraviolet des longueurs d'onde comprises 
entre 280 et 400 nm, catacterise par le fait que qw'il consiste a 
appKquer sur la peau ou les cbeveux une quantite efficace d'une 
composition eosmetique selon Tune quelconque des revendications 1 a 



17. 
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